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© Holzschutzmittel und Verfahren zu dessen Herstellung. 



© Die vorliegende ErRndung betrifft em chromatfreies Holzschutzmittel enthaltend mindestens eine quatemaVe. 
wasserlSsllche, fungizide Ammoniumverblndung und/oder mindestens eine wasserlosliche, fungizide Diazonium- 
dloxiverbindung als biozlden Wlrkstoff. Das anwendungsfertige Holzschutzmittel enthalt je 100 Gew.-% 0,5 bis 4 
Gew.-% eines Pigment-Tensld-LOsungsmittelgemisches, das bis zu 0,1 Gew.-% mindestens eines wasserunldsli- 
chen Phthalocyaninpigmentes und/oder Azopigmentes Oder Blsazoplgmentes (bezogen auf Trockenpigment), bis 
zu 0,1 Gew.-% mindestens eines Tensides oder Tensidgemisches, bis zu 0,3 Gew.-% mindestens eines 
organisch-chemlschen, wasserfSslfchen LSsemittels oder L5semrttelgemisches, sowie aJs Restbestandteil Was- 
ser enMIt oder daraus besteht 
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HOLZSCHUTZMfTTTEL UNO VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG 

Die voriiegende Erfindung betrifft ein chromatfreies Holzschutzmittel enthaltend mindestens eine quater- 
nare, wasserlosliche funglzide Ammoniumverbindung und/oder mindestens eine wasserlosliche, fungizide 
Diazeniumdicodverbindung als bioziden Wirkstoff, Wasser als VerdOnnungsmittel sowfe ggf. Zusatzmittel 
und ein bestimmtes Pigmentgemisch sowie ein Verfahren zur Herstellung des Holzschutzmitlels. 
5 Holzschutzmittel, die wasserlSsliche, fungizlde, quaternSre Ammoniumverbindungen als Bestandteil 
enthaiten, sind bereits bekannt (vgl. DE-PS 2 132 701). Zum Stand der Technik gehoren ebenso 
Holzschutzmittel auf der Basis wasserloslicher, fungizider, Diazeniumdioxiverbindungen. Versucht man 
diesen Holzschutzmitteln, die quatemSre Ammoniumverbindungen und/oder Diazeniumdioxiverbindungen 
als bloziden Wlrkstoff enthaJten mit organischen Pigmenten, Insbesondere Phthaloxyaninpigmenten oder 
to Bisazopigmerrten anzuflrben. so ergibt es sich, dafl die Farbtone nicht stabil sind und Farbanderungen 
auftreten, eine Lagerstabilitat nicht mehr gewShrleistet ist und in einigen Fallen auch eine schlechtere 
Bndringtiefe der mit dem Farbpigment versetzten Saize zu beobachten ist 

Verwendet man ein Pigmentfarbstoffgemisch mit einer elektrolytbestartdigen Kunststoffdispersion, das 
zum AnfSrben von chromathaitigen Holzschutzmitteln gemSfl DE-PS 1 642 171 vorgesehen ist, insbesonde- 
75 re gemSB Beispielen 1 - 3 dieser Patentschrift, auch fOr fungizide quatemSre Ammoniumverbindungen 
und/oder Diazeniumdioxiverbindungen, so ist eine Obertragbarkeit nicht moglich, da die Farbstabiflt3t nicht 
gegeben ist und TrObungen auftreten. 

Zie! und Aufgabe der Erfindung war es, ein farbstabiles Holzschutzmittel auf der Basis wasseiiSsllcher 
fungizider Ammoniumverbindungen und/oder fungizider Diazeniumdioxiverbindungen zu erhalten. Die dazu 
20 verwendete Farbpaste bzw. Pigmerrtpaste sollte nach Moglichkeit innerhalb eines bestimmten pH-Bereiches 
stabil sein und das Holzschutzmittel solite mit Hilfe der Farbpaste u. a. auch getrennt lagerbar und 
anfSrbbar sein Oder im farbpigmenthaltigen Zustand lagerfahig sein. 

Erfindungsgemafl wurde festgestellt, dafl diesen Zielen und Aufgaben ein chromatfreies Holzschutzmit- 
tel auf der Basis mindestens einer quatemaren, wasserldslichen, fungiziden Ammoniumverbindung und/oder 
25 mindestens einer wasseridslichen, fungiziden Diazoniumdioxiverbindung als bioziden Wlrkstoff gerecht wird, 
das mindestens ein VerdOnnungsmittel oder Verdannungsmittelgemisch, das zu mehr als 50 Gew.-% aus 
Wasser besteht, sowie ggf. Zusatzmittel, enthSlt. Gem§B der Erfindung enthSIt das anwendungsfertige 
Holzschutzmittel je 100 Gew.-% 0,5 bis 4 Gew.-% eines Pigment-Tensid-Losungsmittelgemisches, das 
gegebenenfalls neben mindestens einem wasserloslichen, organischen Farbstoff,' einem Farbstoffgemisch, 
30 einem Farbstoffgemisch oder Farbkonigens, mindestens einem Additiv, mindestens einem Entschaumungs- 
mittel und/oder mindestens einem anderen Zusatzmittel in 100 Gew.-Teilen des anwendungsfertigen 
Holzschutzmrttels 

a) bis zu 0,t Gew.-% mindestens eines wasserunlSslichen Phthaiocyaninpigmentes und/oder Azopig- 
mentes Oder Bisazopigmentes (bezogen auf Trockenpigment), 
35 b) bis zu 0,1 Gew.-% mindestens eines Tensides oder Tensidgemisches, 

c) bis zu 0,3 Gew.-% mindestens eines organisch-chemischen, wasserifisllchen Losemittels oder 
LSsemittelgemisches, sowie 

d) als Restbestandteil Wasser enth2lt oder daraus besteht. 

Nach einer bevorzugten AusfOhrungsform enthait das Holzschutzmittel in 100 Gew.-Teilen des anwerv 
40 dungsfertigen Holzschutzmrttels 

e) bis zu 0,16 Gew.-% mindestens eines wasserverdDnnbaren Kunstharzbindmittels (berechnet als 
Feststoff). 

Als Tensid wird gemSfl der Erfindung ein Fluortensid und/oder ein nichtionisches Tensid eingesetzt 
oder Ist dieses im Tensidgemisch enthaiten. Bevorzugt wird wegen seiner grofleren Stability und dgl. ein 

45 Fluortensid oder mindestens ein Fluortensid enthaltendes Gemisch verwendet Als nichtionische Tenside 
gelangen die an sich bekannten nichtlonischen Tenside oder Tensidgemische, z. B. Polyoxyethylenderivate 
und/oder Polyaikylen- oder Polyalkylglykolather und/oder eine oder mehrere Polyoxyethylengruppen 
und/oder eine oder mehrere Ather-und/oder Oxy- oder Oxo- und/oder Fettsauregruppen enthaltende 
oberfiachenaktive, nichtionogene, organisch-chemische Verbindungen zum Einsatz. 

so Bevorzugt werden Polyoxyathylen (30>-Nonylphenol, Polyoxyathylen-(2>- bzw; Poiyoxya*thylen-<10)- 
Oleylalkohoi, Polyoxyfithylen-Sorbitoi-OIeat-Laurat Polyoxyathylen (20)-Sorbitan-Laurat, Polyoxy3thylen-Mo- 
nooieat, PoryoxyathylenMonostearat, Polyalkylgiykolather, Sorbitan-Monolaurat aliein oder in Abmlschung 
untereinander als Tensid oder Tensidgemisch gemisch verwendet 

Besonderes bevorzugt werden als nichtionogene Tenside oder Tensidgemlshe Polyoxyethylen-Oleyl§- 
ther, Polyalkylgiykolather. Polyoyxethylen-Sorbitof-Oleat-Laurat, Polyoxyethylen-Sorbitan-Oleat-Laurat 
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und/oder Polyoxyethylen (30)-Nonylphenol eingesetzt 

Nach einer weiteren bevorzugten AusfOhrungsform wird ein Tensidgemisch eingesetzt, das aus einem 
Gemisch von Polyoxyethylen(30)-Nonylphenol und/oder Polyalkylenglykolester und/oder PolyoxyMthylen- 
Sorbitan-Oleat-Laurat Oder Polyoxyathylen-Sorbitan-OIeat-Laurat und/oder Polyoxy2thylen-(10)- und/oder 
5 Polyoxyathylen-(2K>leylaIkohol l besteht. Bel einem Gemisch von Polyoxyethylen(30)-Nonylphenol und 
Polyalkylglykolester bzw. Polyoxyethylen-(2)-und Polyoxyethylen-(10)-Oleylalkohol wird im allgemeinen ein 
Gewichtsverhaltnls 5 : 1 bis 1 : 5, vorzugsweise 2 : 1 bis 1 : 2, eingehaJten. 

Bel einem Gemisch von Polyoxyethylen(30)-Nonylphenol und Polyalkylen- Oder Poiyalkylgly koiester 
und/oder -Sther und/oder Isopropylamin-dodecylsulfonat und/oder Ruortensid wird nach einer AusfOhrungs- 
10 form zweckmaflig ein Gewichtsverhaltnis 20 : 20 : (1) bis 1 : 1 : (5), vorzugsweise 10 : 10 (1) bis 1 : 1 : (3) 
eingehaJten. 

Je 100 Gew.-Teile des anwendungsfertigen Holzschutzmittels enthalten 1.5 bis 12 Gew.-%, vorzugswei- 
se 2,5 bis 5 Gew.-%. mindestens einer quaternaVen, fungiziden, wasseridslichen Ammoniumverbindung 
und/oder mindestens einer wasseridslichen fungiziden Diazeniumdioxiverbindung (berechnet ats Festsub- 
15 stanz) und das anwendungsfertige Holzschutzmittel enthalt je 100 Gew.-Teile 0,5 bis 4 Gew.-%, vorzugswei- 
se 1 bis 3 Gew.-%, des emulgator-, ISsemittel-, tensid- und/oder kunstharzbindemittelhaltigen Pigmentgemi- 
sches (a, b, c, d und/oder e) oder besteht daraus. 

Nach einer bevorzugten AusfOhrungsform enthalt das Holzschutzmittel in 100 Gew.-Teilen des anwen- 
dungsfertigen Holzschutzmittels 
20 f) bis zu 0.05 Gew.-% Rui3pigment und/oder 

g) bis zu 0,05 Gew.-% mindestens eines wasseridslichen organischen Farbstoffes oder Farbstoffgemi- 
sches oder Farbkorrigens und/oder 

h) bis zu 0,05 Gew.-% mindestens eines Additivs, EntschSumungsmittels oder anderen Zusatzmittels. 
Besonders bevorzugt wird Ruflpigment in Kombinaion mit dem wasserunloslichen Farbpigment einge- 

25 setzt. da das RujJpigment neben der Farbtongebung einen gewissen stabiiisierenden Effekt in dem 
Holzschutzmittel aufweist 

Je 100 Gew.-Teile des anwendungsfertigen Holzschutzmittels enthalten 1,5 bis 12 Gew.-%, vorzugswei- 
se 2,5 bis 5 Gew.-%, (berechnet ais Festsubstanz) mindestens einer quaternaVen, fungiziden, wasserldsli- 
chen Ammoniumverbindung und/oder mindestens einer wasser-ldslichen fungiziden Diazeniumdioxiverbin- 
30 dung und je 100 Gew.-% 0,5 bis 4 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 3 Gew.-%, eines Pigment-Tensid- 
Ldsungsmittelgemisches, das in 100 Gew.-Teilen des anwendungsfertigen Holzschutzmittels 

a) 0,0005 bis 0.05 Gew.-% mindestens eines wasseridslichen Phthalocyaninpigmentes und/oder Azopig- 
mentes oder Bisazopigmentes (bezogen auf Trockenpigmeht), 

b) 0,0003 bis 0,005 Gew.-% mindestens eines Tensides oder Tensidgemisches, 

35 c) 0,005 bis 0,01 Gew.-% mindestens eines organisch-chemischen, wasseridslichen Losemittels oder 
Losemittelgemisches, 

e) 0,001 bis 0,06 Gew.-% mindestens eines wasserverdUnnbaren Kunstharzbindmittels (berechnet als 
Feststoff), 

f) 0.0005 bis 0,03 Gew.-% Ruflpigment und/oder 

40 g) 0,005 bis 0.03 Gew.-% mindestens eines wasseridslichen organischen Feststoffes oder Farbstoffgemi- 
sches Oder Farbkorrigens und/oder 

h) 0,00001 bis 0.001 Gew.-% mindestens eines Addtitivs, EntschSumungsmittels oder anderen Zusatz- 
mittels sowie 

d) Wasser 

45 enthalt oder daraus besteht 

Die Erfindung betrifft werterhin ein Holzschutzmittel enthaltend mindestens eine quaternare, wasserldsli- 
che, fungizide Ammoniumverbindung und/oder mindestens eine wasserldsliche, fungizide Diazoniumdioxi- 
verbindung als bioziden Wirkstoff. mindestens ein VerdQnnungsmittel oder VerdOnnungsmittelgemisch, das 
zu mehr als 50 Gew.-% aus Wasser besteht sowie ggf. Zusatzmittel. GemSfl der Erfindung enthalt das 

so anwendungsfertige Holzschutzmittel je 100 Gew.-Teile 0.5 bis 4 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 3 Gew.-%, 
eines Pigment-Tensid-Ldsungsmittelgemisches, bestehend aus 

a) 1 bis 20 Gew.-Teilen, 

(berechnet als Trockenpigment) Phthalocyahinpigment und/oder Bisazopigment, 

b) 2 bis 20 Gew.-Teilen, 

55 mindestens eines Tensides oder Tensidgemisches, 

c) 0,5 bis 15 Gew.-Teilen, 

mindestens eines organisch-chemischen, wasseridslichen Ldsemittels oder Losemittelgemisches, 

e) 2 bis 20 Gew.-Teilen, 
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mindestens eines Kunstharzbindemittels (berechnet ate Feststoff), 

f) 0,05 bis 5 Gew.-Teilen 
eines Ruflpigmentes und/oder 

g) 0 bis 5 Gew.-Teilen 

5 mindestens eines wasserloslichen, organischen Farbstoffes oder Farbstoffgemisches oder Farbkorrigens 
und/oder 

h) 0.05 bis 6 Gew.-Teilen 

eines Additivs, Entschaumungsmittels, oder anderen Zusatzmittels sowie 

d) ais Restbestandteil 10 - 90 Gew.-Teilen Wasser Oder besteht daraus. 

w Nach elner bevorzugten AusfOhrungsform enthilt das anwendungsfertige Holzschutzmittel je 100 Gew.- 
Teile 0,5 bis 4 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 3 Gew.-%, eines Pigment-Tensid-Losungsmittelgemisches, 
bestehend aus 
a) 4 bis 15 Gew.-Teilen. 

(berechnet als Trockenpigment) Phthalocyanin pigment und/bder Bisazoplgment, 
75 b) 5 bis 15 Gew.-Teilen. 

mindestens eines Tensides oder Tensidgemisches, 

c) 1 bis 10 Gew.-Teilen. 

mindestens eines organisch-chemischen, wasserloslichen Losemittels oder Ldsemittelgemisches, 

e) 7 bis 15 Gew.-Teilen, 

20 mindestens eines Kunstharzbindemittels (berechnet als Feststoff), 

f) 0,1 bis 2 Gew.-Teilen 
eines RuBpfgmentes und/oder 

g) 0.1 bis 3 Gew.-Teilen 

mindestens eines wasserlSsllchen, organischen Farbstoffes oder Farbstoffgemisches oder Farbkorrigens 
25 und/oder 

h) 30 bis 60 Gew.-Teilen 

eines Additivs, Errtsch3umungsmitte!s, oder anderen Zusatzmittels sowie 

d) als Restbestandteil 
12-80 Gew.-Teilen 

30 Wasser oder enthaitend diese Bestandteile. 

AJs wasserunlosliche Phthaiocyaninpigmente werden bevorzugt Phthalocyaninpigment blau und/oder 
gran, als Azopigmente oder Bisazopigmente bevorzugt Bisazopigment orange und/oder Bisazopigment gelb 
eingsetzt 

Als Verdannungsmittel fUr den bioziden wasserloslichen Wirkstoff wlrd ein VerdQnnungsmittel oder 
35 VerdOnnungsmlttelgemisch eingesetzt. das zu mehr als 50 Gew.-%, vorzugsweise mehr ais 92 Gew.-% 
Wasser (bezogen auf 100 Gew.-% VerdQnnungsmittel) sowie gegebenenfalls wasserl5sliche. organisch- 
chemische VerdOnnungsmfttel, vorzugsweise polare Gruppen enthaltende LSsemittel, eingesetzt Bevorzugt 
gelangt ausschlieBlich Wasser als L6se- bzw. VerdQnnungsmittel zur Anwendung. 

Als quaternare Ammoniumverbindung wird bevorzugt mindestens eine TrialkylarylaJkylammoniumver- 
40 blndung verwendet, die vorzugsweise als Anion Halogen-, -Nrtro- oder Sulfatgruppen enthSIt 

Dabei werden ais quatemSre Ammoniumverbindungen Triaikylarylaikylammoniumverbindungen einge- 
setzt, die vorzugsweise zwei Alkylreste mit Ci bis Cs und einen langkettigen Alkylrest mit C$ 0 bis Ci 8 , 
vorzugsweise C12 bis Cis, enthalten. Die kurzkettigen Alkylreste wurden in der vorzugswelsen AusfOhrungs- 
form Ci bis C2 eingesetzt 

45 Nach efner bevorzugten AusfOhrungsform wird als quaternSre Ammoniumverbindung ein Gemisch von 
Benzyldimethylalkylammoniumhalogeniden eingesetzt, von denen die eine quaternare Ammoniumverbin- 
dung einen Alkylrest von C12 bis Cu, die andere einen Alkylrest von C15 bis Cis aufweist oder eine 
Mischung von quaterniren Ammoniumverbindungen mit mindestens elnem unterschJedllch langen Alkylrest, 
von denen der Alkylrest mit der geringeren C-Zaht 40 bis 80 Gew.-%, vorzugsweise 50 bis 70 Gew.-% und 

so die quatem§re Ammoniumverbindung mit dem ISngeren Alkylrest 60 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 50 bis 
30 Gew.-%, bezogen auf 100 Gew.-Teile eingesetzte quaternare fungizide Ammoniumverbindungen betrSgt 
Ais fungizide Diazoniumdioxiverbindung oder Diazeniumdioxiverbindung werden bevorzugt Kupfer-di-(N- 
cy-clohexyidiazoniumdioxi- oder Kupfer-di-(^yclohexyldiazeniumdioxi)-Verbindungen verwendet 

Der pH-Wert des erfindungsgemM/ten Pigment-Tensid-Ldsungsmittelgemisches betragt 6 bis 13, vor- 

55 zugsweise 7 bis 9. 
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Beispiele fQr die Farbpbaste 




7 


■ 


9 


10 


11 


12 


Gewichtsteile 


Vin vlApfitatrvmnh/mori ^af 
v ii i y iaua icuw^jui y 1 1 ioi loot 


90.- 


100.- 


150.- 


250,- 


90.- 


150.- 


Ruflpigment 


15.- 


30.- 


25,- 


250,- 


15,- 


25,- 


a-Cu-Phthalocyanin, stab. 


8.- 


17r 


14.- 


32,- 


8,- 


14.- 


Diazopigment C.J.P.O. 34/2115 


70.- 


150,- 


120,- 


360,- 


70.- 


120,- 


EntschMumgsmitte! 


1.- 


1.- 


1.- 


1,- 


1.- 


1,- 


Polygykol 400 


50,- 


98,- 


80,- 


140.- 


50,- 


80,- 


1.2Propandiol 


6.- 


12.- 


10.- 


30.- 


6.- 


10.- 


Tensid Ti 


6,- 


12,- 


10,- 


30,- 




10,- 


Tensid T 2 


6,- 


12,- 


10.- 


30.- 






Tensid T 3 


6.- 


12,- 


10,- 


30.- 


18.- 


20.- 


Wasser 


742.- 


558,- 


570.- 


22.- 


742.- 


570,- 




1000.- 


1000,- 


1000.- 


1000,- 


1000.- 


1000,- 



0,4 bis 4 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 3 Gew.-%, der Farbpaste werden je 100 Gew.-Teile des jeweils 
anwendungsfertigen Holzschutzmittels zugegeben, das je 100 Gew.-Teile des anwendungsfertigen Holz- 
schutzmittels 1,5 bis 12 Gew.-%, vorzugsweise 2,5 bis 5 Gew.-% mindestens einer quaternSren, fungiziden, 
wasserloslichen Arnmoniumverbindung und/oder mindestens einer wasserl6slichen fungiziden Diazenium- 
25 dioxiverbindung (berechnet als Festsubstanz) enthSit oder das anwendungsfertige Holzschutzmittel aus 
Wasser und einer oder mehreren dieser fungiziden Verbindungen besteht. 



Ansprilche 

30 

1. Chromatfreies Holzschutzmittel enthaltend mindestens eine quatern§re, wasserlosliche. fungizide Arnmo- 
niumverbindung und/oder mindestens eine wasserlosliche. fungizide DiazoniumdioxiVerbindung ais bloziden 
Wirkstoff, mindestens ein VerdOnnungsmittel oder VerdUnnungsmittelgemisch, das zu mehr als 50 Gew.-% 
aus Wasser besteht. sowie ggf. Zusatzmittel, dadurch gekennzeichnet dafl das anwendungsfertige Holz- 

35 schutzmrttel je 100 Gew.-% 
0,5 bis 4 Gew.-% 

eines Rgment-Tensfd-Ldsungsmittelgemisches, das gegebenenfalls neben mindestens einem wasserlosli- 
chen, organischen Farbstoff, einem Farbstoffgemisch oder einem Farbkorrigens. mindestens einem Additiv, 
mindestens einem Entscha*umungsmittel und/oder mindestens einem anderen Zusatzmittel in 100 Gew- 
40 Teilen des anwendungsfertigen Holzschutzmittels 

a) bis zu 0,1 Gew.-% mindestens eines wasserunRJslichen Phthalocyaninpigmentes und/oder Azoplg- 
mentes oder Bisazopigmentes (bezogen auf Trockenpigment), 

b) bis zu 0,1 Gew.-% mindestens eines Tensides oder Tensidgemisches, 

c) bis zu 0.3 Gew.-% mindestens eines organisch-chemischen, wasserlSslichen Losemittels oder 
45 LSsemittelgemisches, sowie 

d) als Restbestandteil Wasser enthSIt oder daraus besteht 

2. Holzschutzmittel nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet dafl das Holzschutzmittel in 100 Gew.-Teilen 
des anwendungsfertigen Holzschutzmittels 

e) bis zu 0.16 Gew.-% mindestens eines wasserverdQnnbaren Kunstharzbindmittels (berechnet als 
so Feststoff) enthaft 

3. Holzschutzmittel nach den AnsprOchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet dafl das Tensid ein Fluortensid 
und/oder ein nichtionisches Tensid ist oder dieses im Tensidgemisch enthalten ist 

4. Holzschutzmittel nach einem oder mehreren der AnsprtJche 1-3, dadurch gekennzeichnet dafl 100 
Gew.-Teile des anwendungsfertigen Holzschutzmittels 

55 1,5 bis 12 Gew.-%. vorzugsweise 2,5 bis 5 Gew.-%, 

mindestens einer quatemaren, fungiziden, wasserloslichen Arnmoniumverbindung und/oder mindestens 
einer wasserloslichen fungiziden Diazeniumdioxiverbindung (berechnet aJs Festsubstanz) enthaiten und das 
anwendungsfertige Holzschutzmittel je 100 Gew.-Teile 
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0,5 bis 4 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 3 Gew.-%, 

des emulgator-, losemitteh tensid- und/oder kunstharzbindemittelhaitigen Pigmentgemisches (a, b, c, d 
und/oder e) 

enthlilt oder daraus besteht . . 

5 5. Holzschutzmittel nach einem oder mehreren der AnsprUche 1 - 4, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Holzschutzmittel in 100 Gew.-Teilen des anwendungsfertigen Holzschutzmittels 

f) bis zu 0,05 Gew.-% RuBpigment und/oder 

g) bis zu 0,05 Gew.-% mindestens eines wassertSslichen organischen Farbstoffes Oder Farbstoffgemisches 
oder Farbkorrigens und/oder 

10 h) bis zu 0,05 Gew.-% mindestens eines Additivs, Entschiumungsmittels oder anderen Zusatzmittels 
enthatt 

6. Holzschutzmittel nach einem oder mehreren der AnsprQche 1-5, dadurch gekennzeichnet daB 100 
Gew.-Teiie des anwendungsfertigen Holzschutzmittels 

1 ,5 bis 1 2 Gew.-%, vorzugsweise 2,5 bis 5 Gew.-%, 
15 (berechnet als Festsubstanz) mindestens einer quaternaren, fungiziden, wasserlSsiichen Ammoniumverbin- 
dung und/oder mindestens einer wasserldslichen fungiziden Diazeniumdioxiver bindung enthalten und das 
anwendungsfertige Holzschutzmittel je 100 Gew.-% 
0,5 bis 4 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 3 Gew.-%, 

eines Pigrnent-Tensid-Losungsmittelgemisches, das in 100 Gew.-Teilen des anwendungsfertigen Holz- 
20 schutzmittels 

a) 0,0005 bis 0,05 Gew.-% mindestens eines wasserloslichen PhthaJocyaninpigmentes und/oder Azopig- 
mentes oder Bisazopigmentes (bezogen auf Trockenpigment), 

b) 0,0003 bis 0,005 Gew.-% mindestens eines Tensides oder Tensidgemisches, 

c) 0,005 bis 0,01 Gew.-% mindestens eines organisch-chemischen, wasserloslichen Losemittels oder 
25 LSsemittelgemisches, 

e) 0,001 bis 0,06 Gew.-% mindestens eines wasserverdOnnbaren Kunstharzbindemittels (berechnet als 
Feststoff), 

f) 0,0005 bis 0,03 Gew.-% RuBpigment und/oder 

g) 0,005 bis 0,03 Gew.-% mindestens eines wasserloslichen organischen Feststoffes oder Farbstoffgemi- 
30 sches oder Farbkorrigens und/oder 

h) 0,00001 bis 0,001 Gew.-% mindestens eines Addtitivs, Entschaumungsmittels oder anderen Zusatzmit- 
tels sowie 

d) Wasser enthatt oder daraus besteht 

7. Holzschutzmittel enthaltend mindestens eine quaternare, wasseridsliche, fungizide Ammoniumverbindung 
35 und/oder mindestens eine wasseridsliche, fungizide Diazoniumdioxiverbindung als bioziden Wirkstoff, min- 
destens ein VerdUnnungsmittel oder VerdUnnungsmittelgemisch, das zu mehr als 50 Gew.-% aus Wasser 
besteht sowie ggf. Zusatzmittel, dadurch gekennzeichnet, daB das anwendungsfertige Hofeschutzmittei je 
100Gew.-Teile 

0,5 bis 4 Gew,-%, vorzugsweise 1 bis 3 Gew.-%, 
40 eines Pigment-Tensid-LSsungsmittelgemisches, bestehend aus 

a) 1 bis 20 Gew.-Teilen, 
(berechnet als Trockenpigment) 
Phthalocyaninpigment und/oder Bisazopigment 

b) 2 bis 20 Gew.-Teilen, 

45 mindestens eines Tensides oder Tensidgemisches, 

c) 0,5 bis 1 5 Gew.-Teilen, 

mindestens eines organisch-chemischen, wasserloslichen Losemittels oder LSsemittelgemisches, 
e) 2 bis 20 Gew.-Teilen, 

mindestens eines Kunstharzbindemittels (berechnet als Feststoff), 
so f) 0,05 bis 5 Gew.-Teilen 
eines RuBpigmentes, 

g) 0 bis 5 Gew.-Teilen 

mindestens eines wasseflOslichen, organischen Farbstoffes oder Farbstoffgemisches oder Farbkorrigens, 

h) 0,05 bis 6 Gew.-Teilen 

65 eines Additivs, Entschaumungsmittels, oder anderen Zusatzmittels sowie 

d) als Restbestandteil 
10 -90 Gew.-Teilen 

Wasser entha'lt oder daraus besteht 
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8. Holzschutzrnittel nach einem oder mehreren der AnspriJche 1 - 7, dadurch gekennzeichnet. dafl das 

anwendungsfertige Holzschutzmittel jo 100 Gew.-Teile 

0,5 bis 4 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 3 Gew.-%, 

eines Pigment-Tensid-LSsungsmfttelgernisches. bestehend aus 

a) 4 bis 15 Gew.-Teilen, 

(berechnet als Trockenplgment) Phthalocyanlnpigment und/oder Blsazopigment 

b) 5 bis 15 Gew.-Teilen, 

* mindestens eines Tensides Oder Tensidgemisches, 

c) 1 bis 10 Gew.-Teilen. 

mindestens eines organisch-chemischen, wasserJSslichen LSsemittels Oder Ldsemttteigemisches, 

e) 7 bis 15 Gew.-Teilen. 

mindestens eines Kunstharzbindemittels (berechnet als Feststoff). 

f) 0.1 bis 2 Gew.-Teilen 
eines Ruflpigmerrtes undtoder 

g) 0.1 bis 3 Gew.-Teilen 

mindestens eines wasserlSsiichen, organischen Farbstoffes oder Farbstoffgemisches Oder Farbkorrigens 

h) 30 bis 60 Gew.-Teilen 

efnes Additivs. EntschSumungsmrttels, oder anderen Zusatzmittels sowie 

d) als Restbestandteil 
12 - 80 Gew.-Teilen 

Wasser enthMit oder daraus besteht 
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